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La presente invention a pour objet nn 
revetement hydrofiige h angles de contact 
sup6rieurs a 120°, pouvant atteindre 165" et 
meme davantage. II est bien entendu que, 
s dans Texposl qui suit, il s'agit des angles de 
contact relatifs h Teaii. 

On salt que Tangle de contact est dMini 
conime Tangle masur6 dans le liquide, que 
forme, en nn point du pourtour de contact, ce 

10 liquide avec une surface plane sur laquelle il 
est depose. II est nul pour tine surface par- 
faitement mouillable, sur laquelle une goutte 
d'eau s'6tale rapidement en donnant un film 
superf iciel, et augmente pour des surfaces de 

IS moins en moins mouillables; la surface de con- 
tact liqiiide/solide diminue correlativement 
pour une goutte de volume donne, de sorte 
que la goutte se d^taelie plus f aeilement pour 
une meme inclinaison de la surface. Avec la 

20 paraffine, corps peu mouillable, Tangle de 
contact est voisin de 105*, et tme goutte d'eau 
deposee sur une surface paraffinee horizon- 
tale prend la forme d'une sphere tronqu§e sa- 
tlsfaisant h la condition de Constance de Tan> 

25 gle de contact sur tout le pourtour. 

II est connu d'hydrofuger divers materiaux 
en les traitant superficiellement a froid par 
des clilorures methylsiliciques, ou a chaud par 
leurs produits d'hydrolyse; mais les angles de 

30 contact pour des surfaces ainsi traitees, 
quoique et^nt superieurs a 90", atteignent k 
peine 105* dans les meilleures conditions, par 
exemple dans le cas de plaques de verre trai- 



tees par les vapeurs de dim6thyldichlorosili- 
cane. Pour obtenir une protection plus com- ss 
plete contre le contact avec Teau, comme il est 
desirable de le faire pour les organes 61ectri- 
ques et dans les probl^mes g§n6raux de lim- 
permeahilisation de materiaux divers, par 
exemple carton, papier, etc., il est utile de 4o 
realiser des surfaces donnant avec Teau des 
angles de contact sup&*ieurs h la valeur citSe 
plus haut pour que les gouttes se detachent 
plus f aeilement. 

Un revetement hydrof uge conf orme a la 45 
presente invention permet de realiser le desi- 
deratum ci-dessus. 

Ce revetement est caract6ris6 en ce qu'il 
presente une surface f inement grenue et en 
ce qu'U contient de fines poudres hydrof ug6es 50 
par un derive organosilicique et fortement 
adherentes a leur support. 

Des poudres fines utilisables k la constitu- 
tion de revetements conformes h Tinvention 
peuvent, par exemple, etre la silice, le talc, le ss 
kaolin, les argiles smectiques. Pour hydro- 
fuger ces poudres, on pent, par exemple, les 
traiter par une solution de resine organosili- 
cique et chauffer ensuite. On pent encore les 
mettre en contact k froid avec des methyl- ^» 
ehlorosilicanes; dans ce cas, il se forme de 
Taeide clilorhydrique, par action entre ces 
dernieres et la petite quantite d'humidite 
absorbee sur la surface des poudres, acide qui 
pent etre ^limin6 par exposition h Tair ou par 65 



;!^44vage:.avec^unesolution::d^ 
- Teau. * r * * • ' , s . I 

' Pour rendre Ics poudi'es adhcrcntcs aux' 

:Vs.par::exemple-:vbadigeoiiner^ 
-^.vdMne^ soltition • aqneiise :• de silicate alcalin et 
les ; sanpondrer . ensnite de la poudre ^ hydro- 

comme agents adli&ifs des r^sines organosili- • 
10 eiqites dnrcissablcsi .Gelles-ci.^^penvent . etre ap 
. : ::vpliqu6es ::ea.: solution., siir ; la .. surf ace \ a : traiter, ; 
' qu^oDL recouvre ensuite de la poudre par pul- : 
" v6risatiOii ou saupoudrage, ^ventueUement en ' 
~i::>f acilitant I'adh^rence par lane l^g 
is/le durcissement cst . obtcnu par. ch^^^^ 

peut encore preparer una suspension de la ; 
..;:%;pdudi*e. hydrofug6e dam: u^ 
:r<isinc . . et . reconvrir .rob jet . h ■. hydrof uger. :. an . ^ 
moyen de cette suspension, par exemple par ] 
aoirempage on :application:au: .pineean; :.C^^ : 
dans le cas pr6c6dent, un chauffage a temp^ 
r appropri^e termine le traitement* Dans • 
, I un et Tauti^e modes operatoires, la resine ; 
5:>: :Silidqiie . pent . §tre . remplacee- partiel^^ 
25 totalement par mie huile organosilicique, dont 
?v^/ on provoque le: durcissement en adjoi^ 
melange, avant chauffage, du peroxyde de 
benzoyle. Certains de ees melanges pr^alable- 
ment chauffes peuvent durcir par vieillisse- 
30 ment a la temperature ordinaire: apre^^ 1 -appli- 
cation sur Tobjet h hydrofugcr. 

La resine organosiliciqtie pent, dans cer- 
:::Vr : tains eas, etre employee en meme temps pour 
ragglutination et rhydi'ofugation de la pou- 
35 dre, ees deux op6rations se f aisant en meme 
temps ati cours du chauffage. Dans ce cas, on 
pent se contcntcr d'cmployer des poudres fines 
non hydrofugees, mais il faut alors employer 
une proportion de resine plus elevee. 
40 I>ans tons les cas, la proportion de potidre 
hydrof ugee utilis^e: doit etre telle: que le revS-:. 
temcnt iinal solide pr6scnte une surface f ine- 
m6nt grenue. Une telle surface possMe a 
regard de Teau un angle de contact extreme- 
is ment elev6, superieur a 120**; des gouttes d'eati 
: : d^posees sur -la surface d'un ob jet Tceouvert " : 

; ::;xd\in; r 

qu'un p^rimeti'e de contact exti'emement re- 



duit et roulent avee la plus gi'ande faeilite ^ 
i.dSsvqu'on .incHne.la.surface -de. .quelques::d 
gresj.v.phenom^ne comparable • :i celui qu -of fre S: : 
:la:;natui'ey.avee vies . f euilles . de :.capucine:Ou les^x^ • 
phnnes'de canard.'' \ . / ' I f ' ' f • 

Les exemples suivants, dans Ics^uels les - 
parties . s!entendent v-en :poids, . niont rent . : com^: 35 • 
ment des revetements hydrofuges cdnf ormes h 
Tinvention peuvent ctre obtcnus. Les ^qnan- - 
tites de poudres hydrofugees. de resines et de 
solvants, la temperattire et la duree du chauf- 
fage peuvent varier dans de larges limites,- et eo 
tout . technicicn...sera: A^ meme: de. dete^^^ 
par des essais pr^alables, les conditions ope- 
.ratoiros .les . mifeux .. appropriles : au but part i-i- -^^ 
culier-visS. : ^ , . ^ 

Exemple 1: C5 

On applique sur une lame de verre une 
• solution. benzeniqiieder(2siiie:orgaiiosilidquo^^^^^^^^^^^^^^ 
Aprds Evaporation partielle du solvant, on 
aatipoudre cette pellicule d'une poudre hydro- 
fage. Par ime legere pression, on laeilite7o 
Tadhgrenee. On chauf f g 1 heure a 200°. x\pros 
refroidissement, on obtient xm revetement 
hydrofuge pr6sent^nt un angle de contact de 
165*^ a regard de Teau. 

Excmplc 2: 75 
On prepare une suspension contonant/ 
19 parties de silice hydrofugees et 24 -p 
do rfisine organosilicique dan's un melange de 
33 parties d'alcool isopropylique et de 24 par- 
ties debenz^ncv On trempeuiie plaque d'ahir^^^ 
. minium dans . cette suspension f ou . bicn on fait ; ; 
une applic4ition au pineeau), puis on le 
chauffe 30 minutes h 250". On obtient, apres 
refroidissement, un revetement blanc, adherent, 
sur lequel Tangle de contact avce Peau est de ss 
152°,. ^ ' , 

Le m§me melange, chauffe a 200" pendant 
2 hem^es ou h 150** pendant 6 licurca, donnc 
des revetements . blancs adherents sur lesqxiels 
les angles de contact avee I'eau sont respeeti- 90 
vement de 148 et 158^ 

Exemple 3: 
On prepare \m melange de 80 parties 
d'huile organosilicique, 18 parties de siliee et 



2 parties de -peroxj'de de beiizoyle, que I'oji 

chatiffe h l*6tiiyc liloO^ jiisqu'd avoir la con- 
:v:;:;^sistance^ d -une -^gln: ^paisse: • On : laisse ref roidir . 
vvi^ot on I'appliqne. en^" e^^ 
s fmullc do carton. On rccouvrc dc silirc bydro- 
^ fngee, dont on faeilite Tadli^sion par une 

16gere pression. An bout de qxielques joxirs, a 
vo^::/ia:;tenip6ratiire .ordinah^;: ce -m 

i\\iv et adherent; I'angle de oontaet avec Teaii 
10 ost de 1 6.'^^ . . ' . 

Excmple 4: 
On prepare un m^lanjje conlenant 86 par- 
^ tie^ d'littile ori^anosilicique, 10 pjirties de gel 
; do. sil ice ot ■ .1 parties : de peroxy de :dc benzoylc; : 
15 On Tapplique en cuuelie mince sur de 

-lamiante ^agj^lomeree par mi niaterian resis- 
^iwtant iv im cliaiiffage a 160*t On^^^ 

j^ilicc hydrofii«:ce et on chnuffe pendant 

6 jieui^es a T^tuve ^ IGC'. On. obtient apres. 
20 rrfroidissement tin revetenient doiinant avee 

Tean nn angle do contnet voisin de 1 50*^. 

Exnnplc 5: 
On fait line suspension con tenant 20 par- 
ties dc ve«^ine ovjrano^ilieiqne et 20 parties de 

25 tale hydrofnge. dans nn melange de 40 par- 
ties d aleool isopropylique et de 20 parties de 

. V: benzene; On et end an pinceau ce m^I ange sm^ 
nne plaque de poreelaine. On chaufle 45 mi- 

V;.: : nutes a 200^. On obtient un • revetement blanc 

30 tr(\ adhcient, ponr l()<piel Tjingle de contact 
avec Peau est de 123", . , . > 

Exemple 6: 
On fait une isiispension contenant 20 par- 
ties dc resine oiscanosilicique, 10 parties de 
35 silice non liydrofugee dans mi melange de 



20 parties de benzene et 50 parties d'alcooL 
isopropylique. On cbauffe 1 heure ^ 200^. On 
1 'applique^ sur une plaque de cuivi'e. Apres -^^ 
refroidissement,^ on obtient un revetement ^ 
blnnc adherent faisant avec Vcau nn angle de 40 
contact de 14S\ Le menie melange chauff6 - 
pendant 3 heiu*es a 150^ donne apr^s refroi- - 
dissement nn angle de contact de 149". 

La protection potu- la presente iiiveniion, 
\:n:e.st.-;TevendTquee. que pour autant :que : celle-ci^Tsv^ 
ne se rapporte pa«5 a rindnstrie textile. 

■R.KYKNT>TCATION: 
Revetement hydrot'uge a angle de contact 
avec I'eau superieur k 120", caract^rise en ce 
qn il presente une surface fiiiement grenue et st^ 
en ce qn'il coutient de fines poudres hydro-' 
f ua'ees par un - derive oro^anosilicique- et f orte^^^i::; 
ment adii§renteH u leur.. support, ~ ^ 

SOU S-HE YEXDICATIOXS : 

1, Revetement stolon la revendication, ca- 55 

; ; racterise en ce que lesdites poxidres: sont f ixees^v v^^^ 
a. leur support par Tintermediaire d'une re- 
sitie orjj:a 110*5 ilicique. 

2, Kevetemeni seion la revendication, ca- 

v: racterise en ce que lesdites poiidres sont deS' 6^ 
poudres de silice. 

3, Ko\e1on)ont selon iu revendication, ca- 
racterise en ce que lesdites poudres sent des 
poudres de tale. — , 

4-. Revetement selon la revendication, ca-os 
racterise en ce que lesdites poudres sont des 
poudres de kaolin. 

o. Revetement selon la revendication, ca- 
racterise en ce que lesdites poudres sont des 
poudres d argilci smeetiques. 70 



Soeiete des Usines Chimiqnes 
Rh6ne-Poulenc. 
Mandataires : Deriaz, Kirker &• Cie;« Gen^e^ s 



